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SUKSEN PITOVOIDE, MENETELMA SUKSEN VOITELEMISEKSI SEKA 
TUOTE SUKSEN VOITELEMISEKSI 1ELEMISEKSI SEKA 

Keksinnon kohteena on suksen pitovoide, mene- 
tel.. suksen voitele m i se ksi pitovoiteella seka Tuote 
5 suksen voitelemiseksi pitovoiteella. 

v t- t / erinteisesti ^ksien.pitovoiteet on valitta- 
va tarkkaan vallits^v-i^ i . tca 

lill* lii.t.^7 • lampotilojen mukaan, veaike- 

lllla ln.t.nt D a pakkasella kovemmat ja kestavtanat 
voxteet bbu. ltop6tUa on ' 

V «""^ • -i Pitoa ola rilttavasti 
Mxkalx taaa lampotila on man aataia, dut^^ 

va.htelev.asa eaaolosuhteisea voitelu on jatkuvaa uu 

aien voxteiden vaihtoa ja kokeilua 

Nykyiaet voiteet vaativat lisakei euhteelll- 

aen pal 3 on tyota. hankausta, levltyata, taaoltua'a 
lxxaterointis. voiteiden poiatoa jne Vaattel 
■nikkaat kadet tulevat usein tanilkai ^ti Z'- 
mxxkax kotona voidellut aukaet uaein likaavaT IZ 
aukaiboxin tal mu un kuljetusvalineen llka * Vat * Ut ° n ' 
Viela ongelmana nykyisiasi voitaisaa on nii- 
tZ^l ~ k ~«vyys. Vanankin pid— aoT^. 

eif ., t . -Laatuja, koska lampotila voi nopea- 

3un t :L;r ttua ' ericyisesti t mturi L. 

Keksinnon tarkoituksena on poistaa 
■nainitut epakohdat. Erltyisestl ^^Z Zl^ll. 
na on tuoda eaiin uudanlainen aukaen pitovoide, TZ- 
laxnan m enetel ma pitovoitean voitelen.iaekai aakT 1- 
denlaxnen tuote aukaen voitele m iseksi pitovoiteella 
lotka ovat helppoja, nopeita J. ykainkertaisia k^yttla 
3 a Ixsaksi aoveltuvat laajalle la m potila-alueelle 

Keksinnaile tunnusomaiaten saikkojen osalta 
vxxtataan patenttivaatimuksiin. 
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Keksinnon mukaiseen suksen pitovoiteeseen 
kuuluu polyisobutyleenxperusainetta, pitoaineena hart- 
sxa ja luistoaineena vahaa. 

Eraassa keksinnon sovelluksessa pdyisobuty- 
leeniperusainetta on pitovoiteesta yli 40/ edullisesti 
ylo. 50, esimerkiksi noin 60 %. On jopa mahdollista, 
etta sita on 70-90 %. Aiemmin polyisobutyleenia on 
kaytetty vain pienia maaria suksivoiteissa, koska ei 
Ole ymmarretty sen merkitysta ja ennen kaikkea siksi, 
etta sxta ei ole pystytty levittamaan tasaisesti ja 
tehokkaasti suksen pohjaan. Nyt keksinnossa on loydet- 
ty optxmaaliset seossuhdealueet seka luisto- etta pi- 
to-ominaisuudet huomioon ottaen ja samalla on kehitet- 
ty meneteltna ja valineet, jotka mahdollistavat . voiteen 
15 levityksen. 

Eraassa keksinnon sovelluksessa polyisobuty- 
leeniperusaineessa kaytetaan lisana sitkistavaa si- 
deaxnetta, jota on perusaineesta alle 6 %, edullisesti 
alle 3%. Sideaineena voidaan kayttaa esimerkiksi LD- 
20 polyeteenia. Sideaine tekee ohuestakin voidekalvosta 
sxtkean ja hyvin koossa pysyvan, jolloin kalvomainen 
voide pysyy ehjana niin suksen pohjaan pantaessa kuin 
kaytossakin. 

Hartsia pitovoiteessa kaytetaan pitoaineena 
55 3 a sita voiteessa on 5-40, edullisesti 10-30, esimer- 
kxksx 15-25 %. Hartsina voidaan kayttaa esimerkiksi 
hydroabietyylialkoholia . 

Vahaa pitovoiteessa kaytetaan luistoaineena 
Da sita voiteessa on 5-40, edullisesti 10-30, esimer- 
kxksx 15-25 %. Vahana voidaan kayttaa parafiinia, mut- 
ta erityisen edullisesti vahana kaytetaan mehilaisva- 
haa. Sopiva maara sopivaa vahaa takaa sen, etta pito- 
voide sailyttaa tietyn elastisuuden ja sen mukana pi- 
don ja kestavyyden. 

Keksinto kohdistuu myos menetelmaan suksen 
pxtovoiteen levittamiseksi suksen pohjaan. Menetelmas- 
sa pitovoide sulatetaan ohueksi, tasaiseksi kalvoksi 



sopxvan sxxrtoalustan pUU.. Siirtoalustana voidaan 
? T PaPe "" muovl P e ^taista, asimerkiksi si- 

l^onxkasxteltya alustaa. Johon kalvo ei tartu liiak- 

5 1 'I Sii "° alu "«ta val mi stetaan suksen 

voxdepxnta alaspaxn suksen pohjaa vasten seka puriste- 
taan paxkalleen ymparoivass* limpotilassa il m an ulko- 
puolxsta lanunitysta. Lopuksi siirtoalusta vedetaan 

10 !aai t - " P ° hjaan kiinni tarttunaen voidekalvon 

10 paalta ja voitelu on valmis. 

Titan olennaista keksinnon mukaisessa suksen 

Ixsta lammxtysta eik* siina tarvita hankaavia, tasoit- 
tavxa tax silittavia tyevaineita, vaan voidekaivo 

kestavan pitovoidekerroksen. 

Edullisesti ymparoivana lampotilana kaytetaan 
sopxvaa sisalampotilaa, jo ka on valilla 0 - 25°C -jol- 

0 k^ n ^rr^ V ° idekalVOn **** tartunta suksen ponjaan, 

0 kun voxdekalvona kaytetaan jotain edella kuvattua ^ 
sinnon mukaista pitovoidetta. 

voital eml LiSak3i kekSint6 kohdl3t » tuotteeseen suksen 
voxtelemxsaksx pitovoiteaUa. KaksinnSn mukaisen 
tuottaan .uodostaa silikonikasitelty paperikaista U 

ZT ^ t0iSeen Plntaan Pitovoidakaivo 

3 oka on : otaxn edella kuvattua kaksinn6n mukaista pi- 
tovoxdetta. Kaytettavan pitovoidakalvon paksuus voi 
vaxhdella valilla 0, 01 - 1 mm. 

1 Rinnan mukaisessa tuotteessa silikonikasi- 
talty paperxkaxsta ja san pinnaHa olava pitovoidekal- 
vo vox olla kiedottu rullalle, Jolloin san kasittely 
Da mukana pxto hiihdattaass* esimerkiksi taakussa on 

^Jf 0 "' . TOl ."* lt " tU ° te Voi -ora kaista 

nxxn, atta pxtovoidakalvo on kahdan silikonikasitellyn 
paperxkaxstan valissa. «116i» kaistojan pituuksien 2 

^kaIs,r,° P1Vla : ^ taaS rU " alta V ° ldaan le^ata.aina 
Jokaxselle sopxvan pituiset pitovoidakaistat . 



Kaksinndn mukaiaella pitovoitaella, voitalu- 
manatalrcaU* ja tuotteella on m arkittavia atuja tun- 
nattuun tekniikkaan varrattuna. Pitovoide toimii laa- 
jalla lampotila-aluaalla jaatymatta ja luisto- ja pi- 
5 to-omanaisuudat sailyttaan. Pitovoitaen kastavyys on 

Sli "»»» Msitelty sukai kaataa nLaa- 

laturatke "l kiWt ~^ «i» Pitkankaan 

laturatken aakana ei tula tarvetta- voidaHa suksia uu- 

10 ^ 1 Ueen :/° itelu °» "ittiin ykainkartainan ja halppo 
10 to-anpada 3 o,sa ai tarvita m itaan apuvaiinaita, 11- 
salampoa, hankaamista, lavittamista yms. Koska tuote 
tarttuu parammin sisalampotiloissa, voidaan pitovoida 
kaannattaa hiihtanaan iahdattaassa jo kotona Ja j5t 

LS laT Paik f al . leen ' j ° UOin kUlj8tUS "i-rkikai autol- 
la on saaataa. Ladulie lahdettaessa vain vadatMn pa- 
parat poas 3 a sukaet ovat valroiit. Nain voida sailyy 
puhtaana 3 a siiatina kuljatuksan ajan likaamatta autoa 
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Esimerkki 

Suoritatuassa kokeiasa on kaytatty pitovoidetta. jossa 
oli nom J 

58% polyisobutyleenia 

2 % LD-polyeteenia 

20% hydroabietyylialkoholia 

20% mehilaisvahaa . 



EdallS asitatty pitovoida sulatattiin ja le- 
vatattain ohuaksi kaivokai salikonikasitallyn paperin 
pannalle, 3 oata aa aiirrattian huonaan Itapotilassa 
suksxen pohjaan. 

v m SUkS±lla ° n h iihdetty yli 200 km lampotilan 

vaxhdellessa +4 °C vesikelin ja - 1S -C pakkaskelin valxl- 
la. Voxteen kulutuskestavyys on erinomainen. Pitovoi- 
teen toxminta on ollut moitteetonta kaikissa olosuh- 
texssa. seka pi to etta luisto ovat sailyneet hyvina ja 
muuttumattomina koko kokeen ajan 
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PATENTTIVAATIMUKSET 

1. Suksen pitovoide, tunnettu siita, et- 
ta pitovoiteeseen kuuluu 

- polyisobutyleeniperusainetta, 
5 - pitoaineena hartsia ja 
luistoaineena vahaa. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen suksen pi- 
tovoide, tunnettu siita, etta polyisobutyleenipe- 
rusainetta on pitovoiteesta yli 40, edullisesti yli 

10 50, esimerkiksi noin 60 %. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen suk- 
sen pitovoide, tunnettu siita, etta polyisobuty- 
leeniperusaineessa on alle 6 %, edullisesti alle 3% 
sitkistavaa sideainetta. 

15 4 ' Patenttivaatimuksen 3 mukainen suksen pi- 

tovoide, tunnettu siita, etta sitkistavana side- 
aineena on LD-polyeteeni . 

5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukainen 
suksen pitovoide, tunnettu siita, etta hartsina 

2 0 on hydroabietyylialkoholi. 

6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen 
suksen pitovoide, tunnettu siita, etta hartsia on 
5-40, edullisesti 10-30, esimerkiksi 15-25 %. 

7. Jonkin patenttivaatimuksista 1-6 mukainen 
25 suksen pitovoide, tunnettu siita, etta vahana on 

paraf iini . 

8. Jonkin patenttivaatimuksista 1-6 mukainen 
suksen pitovoide, tunnettu siita, etta vahana on 
mehilaisvaha . 

9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukainen 
suksen pitovoide, tunnettu siita, etta vahaa on 
5-40, edullisesti 10-30, esimerkiksi 15-25 %. 

10. Menetelma suksen pitovoiteen voitelemi- 
seksi suksen pohjaan, tunnettu siita, etta 
- pitovoide sulatetaan ohueksi, tasaiseksi kalvoksi 

siirtoalustan paalle, 



30 



35 



10 



15 



20 



25 



- siirtoalustasta valmistetaan suksen levyinen ja ha- 
lutun pituinen kaista, 

- kaista painetaan voidepinta alaspain suksen pohjaa 
vasten seka puristetaan paikalleen ymparoivassa 1am- 
potilassa ilman ulkopuolista lammitysta ja 

- siirtoalusta vedetaan pois suksen pohjaan kiinni 
tarttuneen voidekalvon paalta ja voitelu on valmis. 

11. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelma, 
tunnettu siita, etta siirtoalustan paalle sula- 
tettavana voidekalvona kaytetaan jonkin patenttivaati- 
muksista 1-9 mukaista pitovoidetta . 

12. Tuote suksen voitelemiseksi pitovoiteel- 
la, tunnettu siita, etta tuotteen muodostaa sili- 
konikasitelty paperikaista ja paperikaistan toiseen 
pintaan sulatettu jonkin patenttivaatimuksista 1-9 mu- 
kainen pitovoidekalvo. 

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen tuote, 
tunnettu siita, etta pitovoidekalvon paksuus on 
0, 01 - l mm. 

•14. Patenttivaatimuksen 12 tai 13 mukainen 
tuote, tunnettu siita, etta paperikaista ja sen 
pinnalla oleva pitovoidekalvo on kiedottu rullalle. 

15. Patenttivaatimuksen 12 tai 13 mukainen 
tuote, tunnettu siita, etta tuote on suora kaista 
niin, etta pitovoidekalvo on kahden paperikaistan va- 



lissa . 
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T I I VI STELMA 

i 

Keksinto koskee suksen pito- 
voidetta, johon kuuluu polyisobuty- 
leeniperusainetta, pitoaineena hartsia 
ja luistoaineena vahaa. Lisaksi keksinto 
koskee vastaavaa menetelmaa ja tuotetta 
suksen pitovoiteen voitelemiseksi suksen 
pohjaan. Menetelmassa pitovoide sulate- 
taan ohueksi, tasaiseksi kalvoksi siir- 
toalustan paalle, siirtoalustasta val- 
mistetaan suksen levyinen ja halutun pi- 
tuinen kaista, kaista painetaan voide- 
pinta alaspain suksen pohjaa vasten seka 
puristetaan paikalleen ymparoivassa 1am- 
potilassa ilman ulkopuolista lammitysta 
ja siirtoalusta vedetaan pois suksen 
pohjaan kiinni tarttuneen voidekalvon 
paalta ja voitelu on valmis. 



